CHEMISCHE  FABRIKEN 
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WEILER-TER-MEER 

ÜRDINGEN  (NIEDERRHEIN) 
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Colorants  d'unisson 
sur  tissu  de  laine 


S  485/23 


— - 


Rue  Locquenghien  V 
BRUXE1TES  - 

Proce 


e  Teinture. 


On  teint  sous  addition  de: 

10 — 20  %  de  Sulfate  <fe  soude  crist. 
et  2Va — 5  %  d*  acide  sulfurique  60°  Bé 
ou  5 — 10  %  de  Bisulfate  de  soude 
en  faisant  bouillir  pendant  1 — IV2  heures. 

Les  échantillons  I  à  X  représentent  les  types  standard 
employés  pour  les  combinaisons  1 — 32  (à  1’  exception  du  No.  22.) 

Tous  les  colorants  unissent  bien  et  possèdent  une  bonne 
solidité  à  la  lumière. 

.  Sans  engagement.  . 
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II. 

4546  SED 
Azoflavine  3  R 
conc. 


1,5  % 


1*5  % 


III. 


25518  S 
Orangé  G 


IV. 

60467  S 
Rouge  solide 
Acidol  S 

V. 

74317  S 

Rouge  Acidola- 
mine  6  B 


4,5  % 


VI. 

36936  S 
Violet  solide 
Acidol 


VII. 

17507  S 

Bleu  Acidol  G 


1,5  % 


2,5  % 


2,5  % 


mmm 

VIII. 

35096  S 

Vert  Acidol  S 

mm 

wnn 1 

conc. 

HH 

IX. 

86445  S 

Cyanine  Acidol 
F 


X. 

87410  SE 
Cyanine  solide 
Acidol  BG  extra 


2,5  % 


-  Chemische  Fabriken  ïorm.  Weiler-ter-Meer,  üerdingen  (Niederrhein)  - 


1 


25518  S  Orangé  G  0,06  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,01  % 
17507  S  Bleu  Acidol  G  0,004% 


2 


25518  S  Orangé  G  0,4  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,06  % 
17507  S  Bleu  Acidol  G  0,07  % 


3 


25518  S  Orangé  G  0,5  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,09  % 
17507  S  Bleu  Acidol  G  0,06  % 


4 


25518  S  Orangé  G  0,6  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,2  % 

17507  S  Bleu  Acidol  G  0,12  % 


5 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,07  % 
25518  S  Orangé  G  0,02  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  G  0,017% 


6 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,15  % 
25518  S  Orangé  G  0,04  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  G  0,04  % 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,25 
36151  S  Tartrabarine  0,1 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  G  0,15 


8 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,55 
36151  S  Tartrabarine  0,13 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  G  0,3 


-  Chemische  Fabriken  îorm.  Weiler-ter-Meer,  Derdingen  (Hiederrhein)  - 


9 


86445  S  Cyanine  Àcidol  F  0,07  % 
74317  S  Rouge  Acidolamine  6  B  0,025% 


10 


36936  S  Violet  solide  Acidol  5 R  0,05  % 
87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,15  % 


11 


25518  S  Orangé  G  0,4  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,07  % 
87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,2  % 


12 


17507  S  Bleu  Acidol  G  0,3  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,55  % 
4546  SED  Azoflavine  3  R 

conc.  0,15  % 


13 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,4  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,23  % 
36151  S  Tartrabarine  0,35  % 


14 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,35 
60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,25 
36151  S  Tartrabarine  0,45 


15 


17507  S  Bleu  Acidol  G  0,4  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  G  0,45  % 
4546  SED  Azoflavine  3  R 

conc.  0,15  % 


16 


4546  SED  Azoflavine  3  R 

conc.  3,5 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  G  1 
17507  S  Bleu  Acidol  G  1 


Chemische  Fabriken  Yorm,  ïïeiler-ter-Meer,  Derdingen  (Niederrhein)  - 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


87410  SE  Cyanine  solide 


24 


Acidol  BG  ex. 

0,12.  % 

25518  S  Orangé  G 

0,07  % 

36151  S  Tartrabarine 

0,22  % 

25518  S  Orangé  G 

0,145% 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,04  % 

17507  S  Bleu  Acidol  G 

0,125% 

87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex. 

0,24  % 

25518  S  Orangé  G 

0,25  % 

36151  S  Tartrabarine 

0,22  % 

35096  S  Vert  Acidol  S  conc. 

0,3  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,01  % 

35096  S  Vert  Acidol  S  conc. 

1,6  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,18  % 

68605  Olive  à  1’  acide  MD 

5  % 

4546  SED  Azoflavine  3  R 

conc. 

2,5  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,5  % 

87410  SE  Cjranine  solide 

Acidol  BG  ex. 

0,35  % 

4546  SED  Azoflavine  3  R  conc.  2  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  2,3  % 

87410  SE  Cyanine  solide  Acidol 

BG  extra  1,3  % 


-  Chemische  Fabriken  vorrn.  Weiler-ter-Meer,  üerdingen  (Niederrhein)  - 


17507  S  Bleu  Acidol  G  1  % 

36151  S  Tartrabarine  0,5  % 


35096  S  Vert  Acidol  S  conc.  1,2 

36151  S  Tartrabarine  0,8 


27 


35096  S  Vert  Acidol  S  conc.  2,4 
36151  S  Tartrabarine  0,6 


28 


87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,22  % 
25518  S  Orangé  G  0,45  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,4  % 


29 


4546  SED  Azoflavine  3  R  conc.  3  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  1,3  % 

87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,6  % 


30 


25518  S  Orangé  G  0,2  °/0 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,02  % 
87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,07  % 


31  25518  S  Orangé  G  0,4  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,04  % 
87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,16  % 

32  87410  SE  Cyanine  solide 

Acidol  BG  ex.  0,6  % 
36151  S  Tartrabarine  2  % 

60467  S  Rouge  solide  Acidol  S  0,65  % 
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